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(54) Title: COATING AND EXCiPIENT AGENT FOR ORAL OR DERMAL DOSAGE FORMS 

(54) Bezcichming: UBERZUGS- UND BINDEMITTEL FUR ORALE ODER DERMALE ARZNEIFORMEN 

(57) Abstract 

The invention relates to a method for the production of a coating and excipient agent for oral or denmal dosage forms, consisting 
of (a) 35-98 % by weight of a copolymer consisting of radically polymerized C1-C4 esters of acrylic or methacrylic acid and additional 
(meth)aci7late monomers having functional tertiary ammonium groups and (b) 1-50 % by weight of a softener and 1-15 % by weight of an 
emulgator with an HLB value of less than 14, wherein constituents (a), (b) and (c) are mixed with or without adding water and optionally 
addin^g a phamiaceuiical active substance and other conventional additives and the coating and excipient agent is produced by melting, 
casting, spreading or spraying. The invention is characterized in that the copolymer (a) is applied in powder fomi with a mean particle size 
of 1-40 fxm. 



(57) Zusamnienfassung 

Die Erfmdung betrifft ein Veifahren zur Herstellung eines Uberzugs- und Bindemittels furoi-ale oderdemiale Arzneiformen bestehend 
aus (a) 35 - 98 Gew.-% eines Copolymers, bestehend aus radikalisch polymerisierten C 1- bis C4-Esiem der Acryl- oder Methaci7lsnure und 
weiieren (Meth)acrylat-Monomeren, die funktionelle tertiare Ammoniumgruppen aufweisen und (b) 1 - 50 Gew-~% eines Weichniachers 
sowie 1-15 Gew,-% eines Emulgatoi-s mit cinem HLB-Wejt von mindestens 14, wobei die Komponenten (a), (b) und (c) mit oder ohne 
Zusatz von Wasser und gegebenenfalls unter Zusatz eines pharmazeutischen Wirkstoffs und weiterer ublicher Zuschlagstoffe miteinandcr 
vermengt werden und das Uberzugs- und Bindemittel durch Schnielzen, Giefien, Ausstreichen oder Aufsprtihen hergestellt wird, dadurch 
gekcnnzeichnet, daS das Copolymer (a) in Pulverform mit einer mittleren TeichengroBe von 1 - 40 A'm eingebracht wird. 
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Uberzugs- und Bindemi t tel fur orale oder dermale Arzneiformen 

Die Erfindung betrifft ein Uberzugs- und Bindemittel fur orale und dermale 
Arzneiformen, bestehend aus einem (Meth)acrylat-Copolymer, Weichmacher 
und Emulgator. 

Stand der Technik 

Die Verwendung von (Meth)acrylat-eopolymeren in Arzneimitteluberzugen ist 
seit Jahrzehnten bekannt. (Meth)acrylat-Copolymere, die Monomerreste mit 
tertiaren Aminogruppen enthalten, eignen sich z. B. fur geschmacksisolierende 
Arzneimitteluberzuge, die sich im Magensaft auflosen und so eine rasche 
Wirkstofffreisetzung ermoglichen. In Form von organischen Losungen lassen 
sich diese Polymere sehr gut verarbeiten. Organische Losungmittel haben 
jedoch eine Reihe von Nachteilen, z. B. dafi sie Umwelt belasten, toxisch und 
ieicht entflammbar sind. Man ist deshalb schon seit langerem bestrebt, wo 
immer moglich organische Losungen durch waBrige Dispersionen zu ersetzen 
Oder eine Verarbeitung ganz ohne Zusatz von Losungsmittel zu ermoglichen 
(z. B. Verarbeitung in der Schmeize). 

US 4 705 695 beschreibt ein Verfahren zum Uberziehen von pharmazeutischen 
Formulierungen mit einem waSrigen Uberzugsmittel enthaltend ein 
wasserlosliches (Meth)acrylat-Copolymer mit tertiaren Aminogruppen sowie ein 
wasserunlosliches, neutrales Polymer als Binder. Die Loslichkeit des 
(Meth)acrylat-Copolymers bestehend z. B. aus gleichen Anteilen 
Methyimethacrylat und Dimethylaminoethylmethacrylat, wird durch Einruhren in 
Pulverform mit Partikelgrofien unter 0,25 mm in Wasser unter gleichzeitiger 
Zugabe einer Saure bewirkt. Als Binder wird ein unlbsliches Copolymer, z. B. 
aus Methyimethacrylat und Ethylacrylat (70 : 30), eingesetzt. Die Herstellung 
der Uberzugslosung ist relativ aufwendig. Wegen des Gehaltes an Saure hat 
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der Uberzug einen unangenehmen Geschmack. Entsprechende Filme losen 
sich sowohl in kunstlichem Magensaft als auch in Wasser in weniger als zwei 
Minuten. 

EP-B 181 515 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung einer wafirigen 
Uberzugsmitteldispersion und ihre Verwendung zum Uberziehen von 
Arzneimitteln. Hierzu wird ein in Wasser quellbares, aber nicht losliches 
(Meth)acrylat-Copolymer enthaltend quaternare Ammoniumgruppen eingesetzt. 
Das Copolymer kann z. B. aus Methylmethacryiat. Ethylacrylat und 2- 
Trimethylammoniumethlymethacrylat-Cinlorid (60 : 30 : 10) bestehen, Es wird 
vorzugsweise in Form feingemahlenen Pulvers im Korngrolienbereich unter 
200 Jim eingesetzt. Korngrofien unter 20 bis 50 fim sind veoA^endbar, aber 
wegen der Neigung zum Stauben weniger zweckmaQig. Das Pulver lost sich 
nach langerem Ruhren in Wasser bei erhohter Temperatur auf Die 
Dispergierung wird durch den Zusatz von Weichmachern gefdrdert. DerZusatz 
von Emulgatoren wird als entbehrlich bezeiclinet. 

EP-A 0 727 205 beschreibt thermoplastisch verarbeitbare Uberzugs- und 
Bindemittel fur Arzneiformen. Darin ist u.a auch die losungmittelsfreie 
Verarbeitung von (Meth)acrylat-Copolymeren, die Monomerreste mit tertiaren 
Aminogruppen enthalten. mittels Zusatz von unvertraglichen Fliefimittein, wie 
Glycerolmonostearat, zu schmelzbaren Arzneimittelformulierungen 
beschrieben. 
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Aufgabe und Losung 

Im Gegensatz zu (Meth)acrylat-Copolymeren, die Monomerreste mit 
quaternaren Am'inogruppen aufweisen, war es bisher nicht moglich 
(Meth)acrylat-Copolymere, die Monomerreste mit tertiaren Aminogruppeh 
enthalten, ohne den Zusatz von Sauren in stabile wafirige Losungen bzw. 
Dispersionen zu uberfuhren. Zudem sind meist weitere Zusatze wie neutrale 
(Meth)acrylat-Copolymere notwendig, um zu uberhaupt spruhfahigen 
Formulierungen zu gelangen, 

Uberzuge gemaB der eingangs zitierten US 4 705 695 haben weiterhin den 
Nachteil. dad sie aufwendig herzustellen sind. einen bitteren Geschmack 
aufweisen und nur relativ aufwendig herzustellen sind. Da sich solche 
Formulierungen bereits in reinern Wasser schnell auflosen. sind sie als 
geschmacksisolierende Uberzuge ungeeignet. 

Es wurde als eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung gesehen, eine 
Formulierung bzw. ein Verfahren zur Herstellung eines Uberzugs- und 
Bindemittels fur Arzneiformen, enthaltend (Meth)acrylat-Copolymere, die 
Monomerreste mit tertiaren Aminogruppen, bereitzustellen, das eine einfache 
trockene oder waBrige Weiterverarbeitung zulalit. Die Formulierungen sollten 
sich dabei insbesondere zur Herstellung geschmacksisolierender Uberzuge 
eignen und deshalb in Wasser eine geringere Loslichkeit als in kCinstlichem 
Magensaft aufweisen. Die wafirigen Formulierungen sollten gut verarbeitbar 
sein, insbesondere beim Spruhauftrag. Weiterhin sollten sich die 
Formulierungen auch zur trockenen Verarbeitung eignen. um so eine weitere 
Alternative zu den zu schmelzbaren Arzneimittelformulierungen gemafi EP-A 0 
727 205 bereitzustellen. 
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Uberraschenderweise wurde gefunden, daft die Aufgabe gelost wird durch eir 
Verfahren zur Herstellung eines Uberzugs- und Bindemittels fur orale Oder 
dermale Arzneiformen bestehend aus 

(a) 35 - 98 Gew.-% eines Copolymers, bestehend aus radikalisch 
polymerisierten C1- bis C4-Estern der Acryl- oder Methacrylsaure und 
weiteren (Meth)acrylat-Monomeren die funktionelie tertiare 
Ammoniumgruppen aufweisenund 

(b) 1 - 50 Gew.-% eines Weichmachers sowie 

(c) 1 - 15 Gew.-%. eines Emutgators mit einem HLB-Wert von mindestens 14 

wobei die Komponenten (a), (b) und (c) mit oder ohne Zusatz von Wasser und 
gegebenenfails unter Zusatz eines pharmazeutischen Wirkstoffs und welterer 
ubiicher Zuschlagstoffe miteinander vermengt werden und das Oberzugs- und 
Bindemittel durch Schmelzen. Gleften, Ausstreichen oder Aufspruhen 
hergesteilt wird, 

dadurch gekennzeichnet, daft 

das Copolymer (a) in Pulverform mit einer mittleren Teilchengrbfte von 
1 - 40 nm eingebracht wird. 

Die uberraschend gute Verarbeitbarkeit der Formulierung beruht auf der 
Bereitsteilung des Copolymeren (a) in Pulverform mit extrem geringer 
Korngrofte und war nicht vorhersehbar. Das Copolymer (a) in dieser 
Pulverform ist neu und wird ebenfalls beansprucht. Weiterhin liegt der 
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Erfindung die Erkenntnis zugrunde, dafi die Komponenten (a), (b) und (c ) in 
definierten Verhaltnissen vorliegen mussen, urn die gestellte Aufgabe zu iosen. 
Es wird angenommen, daft die vorteilhaften Effekte auf gegenseitigen 
Wechselwirkungen der Komponenten miteinander wahrend des 
Herstellungsverfahrens bewirkt werden. Die ebenfalls erfindungsgemalien 
Uberzugs- und Bindemittel werden somit durch das Herstellungsverfahren 
charakterisiert. 

Da die vorteilhaften Effekte auch ohne Einsatz von Wasser oder Losungsmittel 
erreicht werden, kbnnen die Komponenten auch in trockener Form verarbeitet 
werden. Es wird vermutet, dafi die Bestandteile (a) und (b) und (c) dabei durch 
die Einwirkung von Warme in vorteilhafter Weise miteinander aggregieren. * 

Die aus dem Pulver herstellbaren Schichten bzw. Uberzuge sind in Wasser 
unloslich oder schwerloslich. Die verfilmte Schicht bleibt im neutralen Milieu 
des Mundes undurchlassig, in kunstlichem Magensaft lost sie sich jedoch 
schnell auf und setzt den umhullten oder eingebetteten Wirkstoff in 
gewunschter Weise sehr rasch frei. 
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Ausfuhrung der Erfindung 
Komponente (a) 

Die Copolymere (a) bestehen im wesentlichen oder ganz aus radikalisch 
polymerisierten C1- bis C4-Estern der Acryl- oder Methacrylsaure und weiteren 
(Meth)acrylat-Monomeren die funktionellen tertiare Ammoniumgruppen 
ausweisen. 

Geeignete Monomere mit funktionellen tertiare Ammoniumgruppen sind in US 4 
705 695, Spalte 3, Zeile 64 bis Spalte 4, Zeile 1 3 aufgefuhrt. Insbesondere zu 
nennen sind Dimethylaminoethylacrylat, 2-Dimethylaminopropylacryiat, 
Dimethylaminopropylmethacrylat, Dimethyiaminobenzylacrylat, 
Dimethylaminobenzylmethacrylat, (3-Dimethylamino-2,2-dimethly)propylacrylat, 
Dimethylamino-2,2-dimethly)propylmethacrylat, (3-Diethylamino-2,2- 
dimethly)propylacrylat und Dlethyiamino-2.2-dimethly)propylmethacrylat. 
Besonders bevorzugt ist Dimethylaminoethylmethacrylat. 

Der Gehalt der Monomere mit tertiaren Ammoniumgruppen im Copolymeren 
kann vorteilhafterweise zwischen 30 und 70 Gew.-%. bevorzugt zwischen 40 
und 60 Gew.-% llegen. Der Anteile der C1- bis C4-Estern der Acryl- oder 
Methacrylsaure betragt 70 - 30 Gew.-%. Zu nennen sind Methylmethacrylat, 
Ethylmethacrylat, Butylmethacrylat, Methylacrylat, Ethylacrylat, Butylacrylat. 

Bin der Komponente (a) entsprechendes (Meth)acrylatcopolymer mit tertiaren 
Aminogruppen kann z. B. aus 20 - 30 Gew.-% Methylmethacrylat, 20 - 30 
Gew.-% Butylmethacrylat und 60 - 40 Gew.-% Dimethylaminoethylmethacrylat 
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aufgebaut sein. Der Anteil der Komponente (a) an der Formulierung betragt 35 

- 98. bevorzugt 60 - 90 Gew.-%. 

Die Copolymere (a) werden in an sich bekannter Weise durch radikalische 
Substanz-. Losungs-, Perl- Oder Emulsionspolymerisation erhalten. Sie mussen 
vor der Verarbeitung durch geeignete Mahl-, Trocken- oder SprCihprozesse in 
den erfindungsgemalien Teilchengrolienbereich gebracht werden. 
Geeignete Geratschaften zur Herstellung der Pulver sind dem Fachmann 
gelaufig, z. B. Luftstrahlmuhlen, Stiftmuhlen, Fachermuhlen. Gegebenenfalls 
kennen entsprechende Siebungsschritte einbezogen werden. Eine geeignete 
Muhle fOr industrielle Grolimengen ist zum Beispiel eine Gegenstrahlmulnle 
(Multi Nr. 4200), die mit ca. 6 bar Uberdruck betrieben wird. 

Die mittlere TeilchengroBe der Pulver kann wie folgt bestimmt werden: 

- Durch Luftstrahlsiebung zur einfachen Aufteilung des Mahlproduktes in 
wenige Fraktionen. Diese Methode ist in diesem MeGbereich etwas ungenauer 
ais die Alternativen. Mindestens 70, bevorzugt 90 % der Teilchen bezogen auf 
die Masse (Masseverteilung) sollen jedoch in dem erfindungsgemalien 
Grolienbereich von 1 - 40 nm liegen. 

- Eine gut geeignete MeUmethode ist die Laserbeugung zur Bestimmung der 
KorngroBenverteilung. Handelsubliche Gerate eriauben die Messung in Luft 
(Fa. Malvern S3.01 Partikelsizer) oder bevorzugt in flussigen Medien (Fa. LOT, 
Galai CIS 1). Voraussetzung fur die Messung in Flussigkeiten ist, das sich das 
Polymer darin nicht lost oder die Teilchen auf eine andere Weise wahrend der 
Messung verandern. Ein geeignetes Medium ist z. B. eine stark verdunnte (ca. 
0,02%ige) waflrige Polysorbat 80 Losung. Der mittlere Teilchendurchmesser 
mufi im Bereich zwischen 1 und 40, bevorzugt zwischen 5 und 35, 
insbesondere zwischen 10 und 20 ym liegen. 
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Komponente (b) 

Weichmacher konnen je nach Typ (lipophil oder hydrophil) und zugesetzter 
Menge die Funktionalitat der Poiymerschicht beeinflussen. Weichmacher 
erreichen durch physikaiische Wechselwirkung mit dem Polymeren eine 
Absenkung der Glassubergangstemperatur und fdrdern in Abhangigkeit von 
der zugesetzten Menge die Verfiimung. Geeignete Stoffe haben in der Regel 
ein Moiekulargewicht zwischen 100 und 20.000 und enthalten eine oder 
mehrere hydrophile Gruppen im Molekul. z. B. Hydroxy!-. Ester- oder 
Aminogruppen. 

Beispiele geeigneter Weichmacher sind Citronensaurealkylester, 
Glycerinester, Phthalsaurealkylester, Sebacinsaurealkylester, Succroseester, 
Sorbitanester, Dibutylsebacat und Polyethyiengiykole 200 bis 12.000. 
Bevorzugte Weichmacher sind Triethylcitrat (TEC), Acetyitriethylcitrat (ATEC) 
und Dibutylsebacat (DBS). Weiterhin zu nennen sind in der Regel bei 
Raumtemperatur flussige Ester wieCitrate, Phthalate, Sebacate Oder Rizinusol. 
Bevorzugt werden Zitronensaure- und Sebacinsaureester verwendet. 

Die Zugabe der Weichmacher (b) zur Formulierung kann in bekannter Weise, 
direkt. in waftriger LSsung oder nach thermische Vorbehandlung der Mischung 
vorgenommen werden. Auch konnen Mischungen von Weichmachern 
eingesetzt werden. 

Der Anteil der Komponente (b) an der Formulierung betragt 1 - 50, bevorzugt 5 
- 30 Gew.-%. 
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Komponente (c) 

Emulgatoren Oder Tenside sind grenzflachenaktive Substanzen mit 
lyobipolarem Charakter, d,h. in ihrem Molekul mussen unpolare, lipophile und 
polare, hydrophile Zentren vorliegen (P.H. List, Arzneiformenlehre, 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, 1 982, Kap. 6.2 ). Je hach 
molekularem Aufbau unterscheidet man zwischen ionogenen und nichtionogen 
Emulgatoren. 

Der HLB-Wert ist ein 1950 von Griffin eingefuhrtes Mafi der Hydrophilie bzw. 
Lipophilie von nichtionischen Tensiden. Er laflt sich experimentell durch die 
Phenol-Tltrationsmethode nach Marszall bestimmen; vgl. "Parfumerie, 
Kosmetik". Band 60, 1979, S. 444 - 448; weitere Literaturhinv^eise in Rompp. 
Chemie-Lexikon. 8.Aufl. 1983.. S.I 750. Siehe weiterhin z. B. US 4 795 643 
(Seth)). 

Ein HLB-Wert (Hydrophile/Lipophile Balance) lafit sich nur bei nicht ionischen 
Emulgatoren exakt bestimmen. Bei anionischen Emulgatoren kann dieser Wert 
rechnehsch ermittelt warden, liegt jedoch praktisch immer uber Oder weit uber 
14, 

Unter Emulgatoren (c) mit einem HLB-Wert uber 14 werden erfindungsgemaU 
hydrophile. nicht ionische Emulgatoren mit HLB - Bereich von mindestens 14 
sowie ebenfalls hydrophile, anionische Emulgatoren und deren Salze. die 
einen rechnerischen HLB-Wert uber 14 aufweisen, verstanden. Emulgatoren 
mit HLB-Werten von weniger als 14, wie z. B. Glycerolmonostearat konnen 
zwar zusatzlich ebenfalls enthalten sein, ersetzen jedoch die Emulgatoren (c) 
mit HLB-Werten von mindestens 14 nicht. 
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Geeignete Emulgatoren (c) sind z. B. Natrlumlaurylsulfat und 
Natriumcetylstearylsulfat, Saccharosestearat und Polysorbat 80. 
Die Emulatoren (c) sind in Mengen von 1-15, bevorzugt 5 - 10 Gew.-% 
enthalten. Moglich ist natCirlich auch der Einsatz von Emulgatormischungen. 

Die Zugabe der Emulgatoren (c) zur Formulierung kann in bekannter Weise, 
direkt, in waGriger Losung Oder nach thermischer Vorbehandlung der Mischung 
vorgenommen werden. 

Die Emulgatoren kdnnen je nach Typ und zugesetzter Menge die Funktionalitat 
der Polymerschicht beeinflussen 

Weitere Zuschlaostoffe 

Der erfindungsgemaBen Formulierung werden in der Regel bei der 
Verarbeitung zu Uberzugs- und Bindemittels ubiiche Zuschlagstoffe 
hinzugefugt. 

Einsatzmengen und Venvendung der ubiichen Zuschlagstoffe in 
Arzmeimitteluberzugen oder Beschichtungen sind dem Fachmann gelaufig. 
Obliche Zuschlagstoffe konnen z. B. Trennmittel, Pigmente, Stabilisatoren, 
Antioxidantlen, Porenbildner, Penetrationsforderer, Glanzmittel, Aromastoffe 
Oder Geschmacksmittel sein. Sie dienen ais Verarbeitungshiifsmittel und sollen 
ein sicheres und reproduzierbares Herstellungsverfahren sowie gute 
Langzeitlagerstabilitat gewahrleisten oder sie erreichen in der Arzneiform 
zusatzliche vorteilhafte Eigenschaften. Sie werden den Polymerzubereitungen 
vor der Verarbeitung zugesetzt und konnen die Permeabilitat der Oberzuge 
beeinflussen, was ggf. als zusatzlicher Steuerparameter genutzt werden kann. 
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• Trennmittel: 

Trennmittel besitzen in der Regel lipophile Eigenschaften und werden in der 
Regel den Spruhsuspensionen zugesetzt. Sie verhindern eine Agglomeration 
der Kerne wahrend der Befilmung. Bevorzugt werden Talkum, Mg- oder Ca - 
Stearat. gemahlene Kieselsaure, Kaolin oder nicht ionische Emulgatoren mit 
einem HLB - Wert zwischen 3 und 8 eingesetzt. Ubiiche Einsatzmengen fur 
Trennmittel in den erfindungsgemafien Uberzugs- und Bindemittein liegen 
zwischen 0,5 bis 100 Gew.-% bezogen auf das Copolymer (a). 

In einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungsform erfolgt der Zusatz des 
Trennmittels in konzentrierter Form als Endschicht. Der Auftrag erfolgt als 
Pulver Oder aus wafiriger Suspension mit 5-30 % Feststoffgehalt durch 
Spruhen. Die notwendige Menge ist niedriger als bei der Einarbeitung in die 
Polymerschicht und betragt 0.1-2 % bezogen auf das Gewicht der Arzneiform, 

• Pigmente: 

Der Zusatz erfolgt nur selten in Form des loslichen Farbstoffs. In der Regel 
dispergiert man Aluminium- oder Eisenoxidpigmente. Titandioxid dient als 
Weifipigment . Ubiiche Einsatzmengen fur Pigmente in den 
erfindungsgemafien Uberzugs- und Bindemittein zwischen 20 und 60 Gew.-%, 
bezogen auf die Polymermischung. Wegen des hohen 
Pigmentbindevermogens konnen jedoch auch Mengen bis zu 100 Gew.-% 
verarbeitet werden. 
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In einer besonders vortellhaften Ausfuhrungsform erfolgt der Einsatz direkt in 
konzentrlerter Form als Endschicht. Der Auftrag erfolgt als Pulver Oder aus 
waBriger Suspension mit 5 - 30 % Feststoffgehalt durch Spruhen. Die 
notwendige Menge ist niedriger als bei der Einarbeitung in die Polymerschicht 
und betragt 0,1-2 % bezogen auf das Gewicht der Arzneiform. 

Grundsatzlich mussen naturlich alle eingesetzten Substanzen toxikologisch 
unbedenklich und in Arzneimittein ohne Risiko fur Patienten zu venvenden 
sein. 

Das Herstellunosverfahren 

Die Komponenten (a), (b) und (c) werden mit oder ohne Zusatz von Wasser 
und gegebenenfalls unter Zusatz eines pharmazeutischen Wirkstoffs und der 
weiteren ubiichen Zuschlagstoffe miteinander vermengt werden und das 
Uberzugs- und Bindemittel durch Schmelzen, Gielien. Ausstreichen oder 
Aufspruhen hergestellt. Dabei ist die Verfilmung des Oberzugs- und 
Bindemittels ist Voraussetzung fur den funktionellen Effekt in Arzneiformen. 

Die Verfilmung erfolgt, unabhangig von dem Auftragsverfahren durch 
Zufuhrung von Energie. Dies kann uber Konvektion (Warme), Strahlung 
(Infrarot oder Mikrowellen) oder Leitung erfolgen. Fur den Auftrag als 
Suspensionsmittel eingesetztes Wasser verdampft dabei. gegebenenfalls kann 
auch ein Vakuum angewendet werden. um das Verdampfen zu beschleunigen. 
Die fur die Verfilmung notwendige Temperatur hangt von der Kombination der 
eingesetzten Komponenten ab. 
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Verwendung der erfindunqsgemaf3>en Formulierung zur Herstellung von 
Bindemittein: 

Die Verwendung als Bindemittel erfolgt 2. B. durch Aufspruhen der wafirigen 
Polymersuspension auf wirkstofffreie Kerne (Nonpareilles) bei gleichzeitiger 
Zugabe von pulverformigem Wirkstoffen Oder deren Mischungen. 
Eine weitere Ausfuhrungsform ist das Aufspruhen der wafirigen 
Polymersuspension gemeinsam mit darin gelosten oder suspendierten 
Wirkstoffen. 

Verwendung der erfindungsgemaRen Formulierung zur Herstellung von 
Uberzuqsmittel: 

Tragerfurdie Uberzuge sind Kapseln, Tabletten, Granulate, Pellets, Kristalle 
von regelmadiger oder unregelmafiiger Form. Die GrofJe von Granulaten, 
Pellets Oder Kristallen liegt zwischen 0,01 und 2,5 mm, die von Tabletten 
zwischen 2,5 und 30,0 mm. Kapsel bestehen aus Gelatine. Starke oder 
Celiulosederivaten. 

Sie enthalten in der Regel die biologisch aktive Substanz (Wirkstoff) bis zu 95 
% sowie weitere pharmazeutische Hilfsstoffe bis zu 99,9 Gew.-% 
Ubiiche Herstellungsverfahren sind direktes Verpressen. Verpressen von 
Trocken-, Feucht- oder Sintergranulaten, Extrusion und anschlieUende 
Ausrundung, feuchte oder trockene Granulation oder direkte Pelletierung (z.B. 
auf Tellern) oder durch Binden von Pulvern (Powder layering) auf wirkstofffreie 
Kugein (Nonpareilles) oder wirkstoffhaltige Partikeln. 
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Neben dem Wirkstoff konnen sie weitere pharmazeutische Hilfsstoffe 
enthalten: Bindemittel, wie Zellulose und deren Derivate, Polyvinylpyrrolidon 
(PVP). Feuchthaltemittel, Zerfallsforderer, Gleitmittel, Sprengmittel, 
(Meth)acrylate. Starke und deren Derivate, Zucker Solubilisatoren oder andere. 

Von besonderer Bedeutung ist die Zerfaliszeit der Kerne, die die Freigabe des 
Wirkstoffs beeinflufit. Man strebt heute kurze Zerfallszeiten von unter 5, bzw. 
unter 10 min im Zerfallstest nach Ph. Eur. an. Langere Zerfallszeiten sind 
deswegen problematisch, weil zusatzliche Oberzuge die Freigabe des 
Wirkstoffs waiter verzogern und den therapeutischen Effekt In Frage stellen 
konnen. Als Grenzwert wird heute eine Zerfaliszeit von 30 min angesehen. Man 
testet in Wasser und kunstiichem Magensaft (0,1 N HCi). Fur die Funktion von 
Polymeren mit tertiaren Aminogruppen ist der pH - EinfluB auf den Zerfall der 
Kerne oder die Wirkstoffabgabe v^/ichtig. Ausreichende Funktionalitat Ist 
gegeben. wenn die Zerfaliszeit in Wasser mindestens doppel so lang ist wie in 
kunstiichem Magensaft. 

Die eingesetzten Kerne sind homogen oder haben einen schichtartigen 
Aufbau. Sind Gravuren in die Oberflachen eingelassen, sollen diese durch 
Oberzuge moglichst uberdeckt aber wenig ausgefullt werden. Die 
erfindungsgemafi eingesetzte Schichtdicke des Polymerpuivers variiert stark 
und hangt von dem Verarbeitungsverfahren oder der Menge an 
Zuschlagstoffen ab. Sie liegt zwischen 1 und 100 ym, bevorzugt zwischen 10 
und 50 |jm. Auf ubiichen Tabletten entspricht das einem Polymerauftrag von 
0,5 bis 5 Gew.-%. 

Uberzogen Mikropartikel konnen gemaB K. Lehmann et al., Drugs made in 
Germany 37. 2, 53-60 (1994) und T.E. Beckert et al. International Journal of 
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Pharmaceutics 143,(1996). 13-23 zu zerfallenden Tabletten verpreBt werden, 
ohne signifikanten Einfluli auf die Funktion des Polymers. 

Die Funktion der verfilmten Polymerschicht in der endgultigen Arzneiform kann 
vielfaltig sein: 

• Schutz vor schadlichen Umwelteinflussen durch Feuchte, Gase. Licht 
usw. 

• Geruchs- oder Geschmacksisolierung, 

• Kennzeichnung durch Farbe 

• Mechanische Stabilisierung 

• Isolierung unvertraglicher Inhaltsstoffe 

• Vermeidung von Haftung an den Schleimhauten. 

• Zeitlich verzogerte Wirkstoffabgabe 

• pH - gesteuerte Wirkstoffabgabe 

Vorteilhaft ist die niedrige Viskositat der Polymermischung in waftriger 
Dispersion auch bei hohen Feststoffanteilen bis zu 30 %, da Gravuren auf der 
Oberflache von Tabletten detailliert nachgebildet werden. 
Besonders vorteilhaft ist die gijte Schutz- und Isolien/virkung der 
erfindungsgemaBen Polymermischung bei gleichzeitig geringem EinfluB auf 
den Tablettenzerfall. Schon bei geringen Polymerauftragen von 1 Gew.-% 
schon eine Geschmacksisolierung von mehr als 30 sec. erreicht. Dickere 
Uberzuge mit einem Copolymer aus Methylmethacrylat, Butylmethacrylat, und 
Dimethyiaminoethylmethacrylat in Verhaltnis 25 : 25 : 50 (EUDRAGIT® E 100) 
verbessern die Geschmacksabdeckung, ohne jedoch die Zerfallszeit in 0,1 N 
HCI zu.verlangern. Ebenso vorteilhaft ist die zuverlassige Abdeckung 
gefarbter Kerne durch Uberzuge mit hohem Pigmentanteil. Eine besondere 
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Ausfiihrungsform ist die Einbettung eines zweiten Wirkstoffs in den Uberzug 
auf einen wirkstoffhaltigen Kern. 

Auftraq auf der erfindunasaemaGen Formulierung zur Herstalluno auf Trag ar 

Die erfindungsgemaBe Formulierung kann in Puiverform. als Schmeize Oder in 
waSriger Suspension durch GieBen, Ausstreichen oder mittels Spruhauftrag 
angewendet werden. Wasser dient dabei hauptsachlich als Vehikel. um dunne 
Umhiillungen gleichmaBig auf spharische Kerne z. B. durch Spruhen 
aufzutragen. Fur Beschichtungen werden auRerdem Streichverfahren 
eingesetzt. Das eingesetzte Verfahren richtet sich hauptsachlich nach dem 
gewahlten Trager. Trockene Pulver werden durch Ausstreichen oder 
Bestauben aufgetragen, ggf. auch unter Einsatz elektrostatische Krafte. Fur die 
Ausfuhrung ist dabei entscheidend; daB gleichmaliige, geschlossene 
Schichten entstehen. 

Auftragsverfahren gemaB dem Stand der Technik s. z. B. Bauer, Lehmann. 

Osterwald, Rothgang. "Oberzogene Arzneiformen" Wissenschaftliche 

Verlagsgesellschaft mbH Stuttgart, Kap 7, S.165 - 196 

Fur die Applikation relevante Eigenschaften, geforderte Tests und 

Spezifikationen sind in Arzneibuchern aufgelistet. 

Details sind den gangigen Lehrbuchern zu entnehmen, z. B.: 

• Volgt, R. (1984): Lehrbuch der pharmazeutischen Technologie; Verlag 
Chemie Weinheim - Beerfield Beach/Florida - Basel. 

• Sucker, H., Fuchs, P., Speiser, P.: Pharmazeutische Technologie, Georg 
Thieme Verlag Stuttgart (1991), insbesondere Kapitel 15 und 16, S. 626 - 
642. 
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• Gennaro, A.,R. (Editor), Remington's Pharmaceutical Sciences, Mack 
Publishing Co., Easton Pennsylvania (1985). Chapter 88, S. 1567 - 1573. 

• List, P. H. (1982): Arzneiformenlehre, Wissenschaftliche Verlagsgeseilschaft 
mbH, Stuttgart. 

Die erfindungsgemalien Uberzugs- and Bindemittel konnen als Bestandteil 
eines transdermalen Therapiesystems verwendet werden. Im typischen Fall 
handelt es sich hierbei um ein Pflaster. das einen pharmazeutischen Wirkstoff 
enthalt, der nach der Freigabe lokal wirkt od'er durch die Haut in die Blutbahn 
aufgenommen, im Korper verteilt und dort systemisch wirkt. 

Dermale und Transdermale Therapiesysteme haben oft einen mehrschichtigen 
Aufbau und werden gemali dem strukturellen Aufbau unterschieden in: 

• Reservoir Systeme 

• Matrix Systeme 

• Drug-in-Adhesive Systeme 

• Multi-Laminate Systeme 

Der Arzneistoff ist in eine oder mehreren Schichten dieser Systeme eingebettet 
und wird nach dem Fixieren auf der Haut kontrolliert abgegeben. um die 
gewunschte Wirkung zu entfalten. 

Folgende Wirkstoffe (bzw. deren Salze) sind bereits in Handelspraparaten 
enthalten oder befinden sich in Entwicklungen: 
Nicotin. Glyceroltrinitrat. Scopolamin, Clonidin, Fentanyl. Ostradiol, 
Testosteron, Oxibutynin. Diclophenac, Ibuprofen. Ketoprofen, Diltiazem. 
Propranolol, Albuterol. Alprazolam. Amethocaine. Atenolol, Benzoporphyrin. 
Buprenorphine. Calcitonin. Dithranol. Diphencypron. diverse Peptide. 
Eptazocine. Ethinylostradiol. Methotrexat. Naloxon.und Tretinion 
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In einer besonderen Ausfuhrungsform beschichtet man antiadhasive Trager 
und verfilmt das erfindungsgemaBe Uberzugs- und Bindemittel. AnschlieBend 
trennt man den erhaltenen Film von der Unterlage und setzt ihn in freier Form 
zum Laminieren. Kalandrieren Oder Umhuiien ein. Die notwendige Haftung 
erreicht man durch EnArarmen, Verkleben. Dabei kann zur Stabilisierung 
zusatziich Druck eingesetzt warden. 

( 

BiolOQisch aktive Substanzen: 

Die im Sinne der Erfindung eingesetzten Arzneistoffe sind dazu bestimmt, am 
Oder im menschlichen oder tierlschen Korper Anwendung zu finden, urn 

1 . Krankheiten, Leiden. Korperschaden oder krankhafte Beschwerden zu 
heilen, zu lindern, zu verhuten oder zu erkennen. 

2. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Korpers oder 
seelische Zustande erkennen lassen. 

3. vom menschlichen oder tierischen Korper erzeugte Wirkstoffe oder 
Korperflussigkeiten zu ersetzen. 

4. Krankheitserreger, Parasiten oder korperfremde Stoffe abzuwehren, zu 
beseitigen oder unschadlich zu machen oder • 

5. die Beschaffenheit, den Zustand oder die Funktionen des Korpers oder 
seelische Zustande zu beeinflussen. 

Gebrauchliche Arzneistoffe sind Nachschlagewerken, wie z.B. der Roten Liste 
Oder dem Merck Index zu entnehmen. 

ErfindungsgemaR konnen aile Wirkstoffe eingesetzt werden, die gewunschte 
therapeutische Wirkung im Sinne der obigen Definition erfullen und eine 
ausreichende thermische Stabilitat besitzen. 
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Wichtige Beispiele (Gruppen und Einzelsubstanzen) ohne Anspruch auf 

Vollstandigkeit sind folgende: 

Analgetika, 

Antiallergika, Antiarrhythmika 

Antibiotika, Chemotherapeutika. Antidiabetika, Antidote, 
Antiepileptika. Antihypertonika, Antihypotonika, 
Antikoagulantia, Antimykotika. Antiphlogistika, 
Betarezeptorenblocker, Calciumantagonisten und ACE-Hemmer, 
Broncholytika/Antiasthmatika. Cholinergika, Corticoide (Interna), 
Dermatika. Diuretika, Enzyminhibitoren, Enzympraparate und 
Transportproteine, 

Expectorantien, Geriatrika, Gichtmittel, Grippemittel, 

Hormone und deren Hemmstoffe. Hypnotika/Sedativa, Kardiaka, Lipidsenker, 
Nebenschilddrusenhormone/Calciumstoffwechselregulatoren, 
Psychopharmaka. Sexualhormone und ihre Hemmstoffe, 
Spasmolytika. Sympatholytika. Sympathomimetika. Vitamine, 
Wundbehandlungsmittel. Zytostatika. 

Bevorzugte Wirkstoffe fur verzogerte Wirkstoffabgabe sind: 
Nifedipin, Diltiazem, Theophyllin, Diclofenac Na, Ketoprofen, Ibuprofen, 
Indometazin, Ambroxoi, Terbutalin, Vincamin, Propranolol, Pentoxyphyliin. 
Kodein. Morphin, Etilefrin, Carbamazepin bzw. deren therapeutische 
eingesetzte Salze. 

Applikationsformen: 

Grundsatzlich konnen die beschriebenen.Arzneiformen direkt durch orale 
Applikation zur Anwendung kommen. Die erfindungsgemali hergestellten 
Granulate, Pellets, oder Partikein konnen in Gelatinekapsein, Beutel (Sachets) 
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Oder in geeignete Mehrdosenbehalter mit Dosiereinrichtung abgefullt warden. 
Die Einnalnme erfolgt in fester Form Oder suspendiert in Flussigkeiten. 
Durch Verpressen erhalt man aus, ggf. nach Zumischung weiterer Hilfsstoffe, 
Tabletten die nach der Einnahme zerfallen und die meist Ciberzogenen 
Untereinheiten freisetzen. Denkbar ist ebenso die Einbettung von 
Agglomeraten in Polyethyienglykol Oder Lipide zur Herstellung von 
Suppositorien oder vaginalen Arzneiformen. Uberzogene Tabletten werden in 
Blister oder Mehrdosenbehalter verpackt und vom Patienten direkt vor der 
Einnahme entnommen. 
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BEISPIELE 



Rezepturen und galenische Daten der in den Beispielen ven^endeten 
Tabletten werden in derfolgenden Tabelle beschrieben: 



Inhaltsstoffe 


Placebo- 
Tabletten 


Chlnidinsulfat- 
Tabletten 


Methylenblau 
Tabletten 


Cel lactose® 


— 


92.5 % 




Avicer PH 102 


30,0% 


5,0 % 


30.0% 


Mg-Stearat 


0,3% 


0,5 % 


0,3% 


Chinidinsulfat 




2,0 % 




Laktose D 20 


61 .2% 




59.2% 


Aerosii 200 


0,5% 




0,5% 


Talkum 


3,0% 




3,0% 


Amijel 


5,0% 




5,0% 


Methylenblau 






2.0% 


Aussehen 


weifi 


weiB 


weifi-blau 


Durchmesser 


8,0 mm 


10.0 mm 


7,0mm 


Hohe 


3,95 mm 


3.91 mm 


4,06 


Gewicht 


191 -210mg 


398-312 mg 


142mg 


Harte 


93-102 N 


113-133 N 


>50N 


Zerfall in 

demineralisiertem 
Wasser 


1 5-40 sec 


1 3 - 20 min 


1 5-60sec 


Zerfall in 0.1 N HCI 


1 5-42 sec 


14-20 min 


10 -37 sec. 
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Alle eingesetzten Hilfsstoffe haben pharmazeutische Qualitat. 
Die Herstellung der in einigen Beispieien eingesetzten waGrigen Suspension 
von Glycerolmonostearat (GMS) und erfolgt durch Suspendieren von GMS in 
einer entsprechenden Menge Wasser, Erhitzen auf ca. 60 «C und Abkuhlen 
des Ansatzes auf Raumtemperatur unter Homogenisierung mit einem 
intensivmischer (z.B. Ultra Turrax). 

Die Pulver aus dem Copolymer (a) aus Methylmethacrylat. Butylmethacrylat. 
und Dimethylaminoethylmethacrylat in Verhaltnis 25 : 25 : 50. (EUDRAGIT® 
E100) wurde hergestellt durch Vermahlung vom extrudierten Granulaten auf 
verschiedenen Luftstrahlmuhlen (erfindungsgemaGe TeilchengrdRen) oder 
einer StiftmCihle (nicht erfindungsgemaBe TeilchengroBe) 

Die Bestimmung der Teilchengrofte erfolgte in einem Particlesizer S3.01 (Fa. 
Malvern Instruments) oder in einem Galai CIS 1 (Fa. LOT). 

Die Beispiele 1 bis 3 beschreiben den direkten Auftrag des erfindungsgemaBen 
Uberzugs- und Bindemittels als Pulver oder Paste. 

In Beispieien 4 bis 17 werden Rezeptur- und Ausfuhrungsvarianten aus 
warSriger Suspension beschrieben. 

Die Beispiele 18 bis 20 beschreiben nicht erflndungsgemalie 
Ausfuhrungsformen (Vergleichsbeipiele) 
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1. Herstellunq einer Isolierschicht mit einem hvdrophilen Weichmacher und 
einem nichtionischen Emulaator 

3.5 g eines Copolymers aus Methylmethacrylat, Butylmethacrylat, und 
Dimethylaminoethylmethacrylat in Verhaltnis 25 : 25 : 50. 
(EUDRAGIT® E 100) wird im Morser mit 5g Polyethylenglykol 12000 sowie 1,5 
g Sacharosestearat vermischt. Das erhaltene Pulver wird gleichmafiig auf 
Tefionfolie ausgestrichen und in einem Trockenschrank bei 100**C uberca. 15 
Stunden verfilmt. Es bildet sich ein zusammenhangender klarer Film, der sich 
in demineralisiertem Wasser nicht lost. Er kann z. B. im Transferverfahren auf 
.fiachige Trager ubertragen werden oder als freier Film zum Umhullen kubischer 
Kerne dienen. Dabei konnen einzelne Schichte miteinander verklebt oder 
verschweifit werden. 



2> Herstellunq einer Isolierschicht mit einem hvdrophilen Wei chmacher und 
einem nichtionischen Emulqator 

In einem Morser werden 10,0 g ) eines Copolymers aus Methylmethacrylat, 
Butylmethacrylat. und Dimethylaminoethylmethacrylat in Verhaltnis 25 : 25 : 50 
(mittlere TeilchengroBe 10 ^im), 5 g TEC, und 1,5g Polysorbat 80 vermischt. 
Diese milchig weiBe, hochviskose Paste wird auf einer tefionisierten Glasplatte 
ausgestrichen und wie in Beispiel 1 verfilmt. Es bildet sich ein klarer. klebriger 
Film, der in demineralisiertem Wasser unloslich ist und wie in Beispiel 1 
eingesetzt werden kann. 
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3. Herstelluno ein er Isolierschicht mit einem lipophilen Weichmacher und 
einem nichtionischen Emuloator 

In einem Mdrser werden 5 g Dibutylsebakat, 1 ,5 g Sacharosestearat und 5 g 
eines Copolymers aus Methylmethacrylat, Butylmethacrylat. und 
Dimethylaminoethylmethacrylat in Verhaltnis 25 : 25 : 50 (mittlere 
Teilchengrofte 10 ^m) vermischt. Diese milchig weilie, liochviskose Paste wird 
auf einer teflonisierten Glasplatte ausgestrichen und wie in Beispiel 1 verfilmt. 
Es bildet sich ein klarer. klebriger Film, der in demineralisiertem Wasser 
unloslich ist und wie in Beispiel 1 eingesetzt werden kann. 

4. Farbloser Isolier uberzuQ mit einem nichtionischen Emuloator und einem 
hvdrophiien Weichmacher 

In ein Becherglas werden 274 g Wasser, 18 g einer 33,3%igen Polysorbat 80 
Losung und 9 g Triethylcitrat mit einem Flugelruhrer gemischt. AnschlieBend 
wird lamgsam unter Ruhren 60 g eines Copolymers aus Methylmethacrylat, 
Butylmethacrylat, und Dimethylaminoethylmethacrylat in Verhaltnis 25 : 25 : 
50(mittlerer Teilchendurchmesser 15,3 pm) zugegeben und 90 min 
weitergeruhrt. 

Nun wird zu der Mischung 20 g einer 6%igen Glycerolmonostearat-Suspension 
dazugegeben und mit einem Ultra Turrax nochmals 10 min mit einer Drehzahl 
von 3500/min homogenisiert. 

Die erhaltene Spruhsuspension wird in einem Dragierkessel (25 cm ^ , 
Drehzahl ca 40/min) auf 1500 g Placebo-Tabletten mit einer Spriihpistole ( 
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Spruhdruck 0,8 bar) aufgespruht. Durch Einleiten von vorgewarmter Luft wird 
die Produkttemperatur auf 25 - 40*0 gehalten und eingesetzes Wasser 
verdampft. Der Polymerauftrag liegt bei 4 mg/cm^ Die Spruhzeit betragt 60 
min. Zum Schluli wird mit 3 g Magnesiumstearat abgestreut und uber Nacht bei 
RT getrocknet. Die Tabletten weisen eine glatte gianzende OberflSche auf und 
zeigen im Zerfallstest nach Ph. Eur. in demineralisiertem Wasser und 
kunstlichem Magensaft folgende Werte; 





Polymerauftrag 




4 mg/cm^ 


unuberzogen 


Wasser demin. 


15->20 min 


0,2-0.7 min 


0,1 NHCI 


0.3-1 min 


0,2-0.7 min 



5. Farbloser Isolieruberzuq mit einem ionischen Emulqator und einem lipohilen 
Weichmacher 

In einem Becherglas werden 30,0 g eines Copolymers aus Methylmethacrylat, 
Butylmethacrylat, und Dimethylaminoethylmethacrylat in Verhaltnis 25 : 25 : 
50(mittlerer Teilchendurchmesser 13,3 |jm). und 3.0 g Natriumlaurylsulfat, 150 
g demineralisiertes Wasser gegeben und 6 g Dibutylsebakat vermischt und 1 ,5 
Stunden geruhrt. Dann wird zu der Suspension 20 g Talkum und 80 g 
demineralisiertes Wasser dazugegeben und weitere 10 min geruhrt. 
Die erhaltene Spruhsuspension wird wie in Beispiel 4. beschrieben auf 
Placebotabletten aufgetragen. Der Gesamtpolymerauftrag ist 2 mg/cm'. Die 
Spruhzeit betragt 71 min. Anschlieliend wird bei Raumtemperatur uber Nacht 
getrocknet. Die Tabletten zeigen einen glanzenden glelchmaliigen Uberzug 
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und zeigen im Zerfallstest nach Ph. Eur. in demineralisiertem Wasser und 
kiinstlichem Magensaft folgende Werte: 





Polymerauftrag 


Medium 


1 mg/cm^ 


2 mg/cm^ 


unuberzogen 


Demineralisiertes Wasser 


1,5-2 min 


1,5-2,3 min 


0,2-0.7 min 


0,1 N HCI 


1 min 


1-1,3 min 


0,2-0.7 min 



6. Farbloser Isolieruberzuq mit einem ionischen Emulaator und einem 
lipohilen Weichmacher 

In einen Glasreaktor werden 123,0 g eines Copolymers aus Methylmethacrylat, 
Butylmethacrylat, und Dimethylaminoethylmethacrylat im Verhaltnis 25 : 25 : 50 
mit 4,5 g Natriumlaurylsulfat und 600 g demineralisiertes Wasser gegeben und 
mit der Disolverscheibe mit einer Drehzahl von 600 /min unter 720 mbar 
Vakuum gertihrt, auf 45''C aufgeheizt und bei dieser Temperatur 1,5 Stunden 
geruhrt. Anschlieliend gibt man 18,0 g Dibutylsebakat langsam hinzu und kuhit 
unter Ruhren innerhalb von 60 min auf 20"'C ab. Nun wird nochmals 4,5 g 
Natriumlaurylsulfat zugegeben und bis insgesamt 5 Stunden weitergeruhrt. 
183 g dieser Dispersion werden in einem Becherglas mit 30 g Talkum und 40 g 
demineralisiertem Wasser gemischt und ca. 20 min geruhrt. 
Die erhaltene Spruhsuspension wird wie in Beispiel 4. beschrieben auf 
Placebotabletten aufgetragen. Der Gesamtpolymerauftrag ist 2 mg/cm*. Die 
Spruhzeit betragt 46 min. AnschlieGend wird uber Nacht bei Raumtemperatur 
getrocknet. Die Tabletten weisen eInen gleichmalSigen, glanzenden Oberzug 
auf , und zeigen im Zerfallstest nach Ph. Eur. in demineralisiertem Wasser und 
kunstlichem Magensaft folgende Werte: 
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Medium 


Polymerauftrag 




11 mg/cm^ 


2 mg/cm^ 


unuberzogen 


Demin. Wasser 


3,3-4,5 min 


4,5-6,5 min 


0,2-0,7 min 


0,1 N HCl 


0,7-1,2 min 


0,8-1,3 min 


0,2-0.7 min 



7. Farbloser Isolieruberzuq mit einem ionische Emulqator und einem lipohilen 
Weichmacher 

In einen Glasreaktor werden 131,8 g einer extrudierten und gemahlenen 
Mischung (mittlere Teilchengrofie 4.5 pm) eines Copolymers aus 
Methylmethacrylat, Butylmethacrylat, und Dimethylaminoethylmethacrylat in 
Verhaltnis 25 : 25 : 50 und Glyceroimonostearat (70/30), 7,3 g 
Natriumlaurylsulfat sowie 10,94 g Dibutylsebakat in 600 g demineralisiertem 
Wasser mit der Disolverscheibe uber 5 Std. bei einer Drehzahl von 400 /min 
unter 720 mbar Vakuum bei 30 '^C dispergiert. 

Die erhaltene Spruhsuspension wird wie in Beispiel 4. beschrieben auf 
Placebotabletten aufgetragen. Der Polymerauftrag ist 2mg /cm^ Die Spruhzeit 
betragt 84 min. Die Tabletten werden bei Raumtemperatur uber Nacht 
getrocknet. Sie weisen einen gleichmaliigen, glanzenden Uberzug auf und 
zeigen im Zerfallstest nach Ph. Eur. in demineralisiertem Wasser und 
kunstlichem Magensaft folgende Werte: 
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Medium 


Polymerauftrag 




1 mg/cm^ 


2mg/cm* 


unuberzogen 


Demin. 
Wasser 


1,5-2,1 min 


2,1-3,0 min 


0.2-0,7 min 


0,1 N HCI 


0,7-1,0 min 


0,8-1,3 min 


0,2-0.7 min 



8. Farbloser Isolieru berzua mit einem ionischen Emuloator und einem lioohilen 
Weichmaclier mit Enduberzuo 

In einem Becherglas werden 6 g Natrium-Cetylstearylsulfat (Lanette E) in 288 
g demineraiisiertem Wasser bei 70''C gelost. Nun werden langsam 60 g eines 
Copolymers aus Methylmethacrylat, Butylmethacrylat, und 
Dimethylaminoethylmethacrylat In Verhaltnis 25 : 25 : 50 (mittlerer 
Teilchendurchmesser 15,3 fjm) und 6 g Dibuthylsebakat zugegeben. Nun wird 
eine Stunde bei dieser Temperatur auf dem heizbaren Magnetruhrer 
weitergeruhrt, auf ca. 50°C abgekuhit, weitere 3 g Dibuthylsebacat 
dazugegeben und auf Raumtemperatur abgekuhit. In dem Ansatz werden 30 g 
Talkum dispergiert. 

Die erhaltene Spruhsuspension wird wie in Beispiel 4. beschrieben auf 
Placebotabletten aufgetragen. Der Polymerauftrag ist 4 mg /cm'. Die Spruhzeit 
betragt 62 min. AnschlielSend wird noch innerhalb von 5 min 40 g einer 
waSrigen, 18,7%igen Talkumsuspension aufgespruht. Die Tabletten 2,5 Std. 
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bei 40X im Trockenschrank getrocknet. Die Tabletten weisen einen 
gleichmafiigen, glanzenden Uberzug auf. 

Sie zeigen im Zerfallstest nach Ph. Eur. in demineralisiertem Wasser und 
kunstlichem Magensaft foigende Werte: 



Medium 


Polymerauftrag 




2 mg/cm^ 


4 mg/cm^ 


unCiberzogen 


Demin. 

Wasser 


2-2.5 min 


3,7-6 min 


1-13 sec 


0.1 N HCI 


1-1.3min 


1-1,5 min 


1-13 sec 



9. Farbiger IsoiieruberzuQ mit einem ionischen Emulaator und einem lipophilen 
Weichmacher 

In Bin Bechergias werden 370 g demineralisiertes Wasser, 4,2 g 
Natriumlaurylsulfat und 9 g Dibutylsebacat 3 min gemischt und langsam unter 
Ruhren mit 60 g eines Copolymers aus Methylmethacrylat. Butylmethacrylat, 
und Dimethylaminoethylmethacrylat in Verhaltnis 25 : 25 : 50 (mittlerer 
Teilchendurchmesser 15.3 pm) versetzt und 3,5 stunden bei Raumtemperatur 
geruhrt. Zu dieser Suspension gibt man 100 g einer 20 %igen 
Talkumsuspension und vermischt gleichmaliig. 

Die erhaltene Spruhsuspension wird wie in Beispiel 4. beschrieben auf 
Placebotabletten aufgetragen. Der Polymerauftrag ist 4 mg /cm^. Die Spruhzeit 
betragt 95 min. Anschlieftend werden innerhalb von 1 5 min 55 g Pigment- 
Suspension (bestehend aus 0.2 % Polysorbat 80. 14,9 % Talkum, 2.1 % 
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Magnesiumstearat, 6,4 % Titandioxid, 6,4 % Chinolingelb, 2,1 % 
Polyethylenglykol 6000 und 67,9 % Wasser). Die Tabletten werden bei 
Raumtemperatur uber Nacht getrocknet. Sie weisen einen glatten, glanzenden 
Uberzug auf. Sie zeigen im Zerfalistest nach Ph. Eur. in demineralisiertem 
Wasser und kunstlichem Magensaft folgende Werte: 

/ 



Medium 


Polymerauftrag 




2 mg/cm^ 


4 mg/cm^ 


unuberzogen 


Demin. 
Wasser 


4,5-9,4 min 


7,4 - > 20 
min 


1-13 sec 


0.1 N HCI 


0,5-1,0 min 


1,0-1,1 min 


1-13 sec 



10. Farbiqer Isolieruberzuq mit einem nichtionischen Emulaator und einem 
hvdrophilen Weichmacher 

In einem Becherglas werden 333,5 g demineralisiertes Wasser, 12,6 g einer 
33,3%jgen Polysorbat 80 Losung und 9 g Triethylcitrat mittels eines 
Flugelruhrers vorgemischt und langsam 60 g eines Copolymers aus 
Methylmethacrylat. Butylmethacrylat, und Dimethylaminoethylmethacrylat in 
Verhaltnis 25 : 25 : 50 (mittlerer Teilchendurchmesser 15,3 pm) eingeruhrt und 
1 ,5 Stunden bei Raumtemperatur geruhrt. Anschlieliend werden 50 g einer 
10%igen Talkumsuspension dazugeben und mit Ultra Turrax 10 min bei 
3000/min homogenisiert und mit 2-3 Tropfen Antischaumemulsion auf dem 
Magnetruhrer versetzt. 

Die erhaltene Spruhsuspension wird wie in Beispiel 4. beschrieben auf 
Placebotabletten aufgetragen. Der Polymerauftrag ist 4 mg/cm^ Die Spruhzeit 
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betragt 70 min. Anschliefiend werden innerhalb von 15 min 55 g einer 
Pigment-Suspension (gemafi Beispiel 9.) aufgespruht. Die Halfte der Tabletten 
werden bei Raumtemperatur Ciber Nacht , die andere Halfte 6 Std. bei 40**C im 
Trockenschrank getrocknet. Die Tabletten weisen einen glatten, glanzenden 
Uberzug auf. Sie zeigen im Zerfallstest nach Ph. Eur. in demineralisiertem 
Wasser und kunstlichem Magensaft folgende Werte: 



Medium 


Polymerauftrag 4 mg/cm^ 


unuberzogen 




Trocknung bei RT 


Trocknung bei 40 




Demin. 
Wasser 


3,2-5,5 min 


1.5-7,1 min 


1-13 sec 


0,1 N HCI 


0,7,0-1.0 min 


0,7-1,0 min 


sec 



1 1 ■ Farbiqer Isolieruberzua mit einem nichtionischen Emulqator und einem 
hvdrophilen Weichmacher 

In einem Becherglas werden 175 g demineralisiertes Wasser, 18 g einer 
33,3%igen Polysorbat 80 Losung und 9 g Triethylcitrat bei Raumtemperatur 
gemischt. Dann werden langsam 60 g eines Copolymers aus 
Methylmethacrylat, Butylmethacryiat, und Dimethylaminoethylmethacrylat in 
Verhaltnis 25 : 25 : 50 (mittlerer Teilchendurchmesser 15.3 pm) dazugegeben 
und uber Nacht geruhrt. Dann werden 40 g einer 3 %igen 
Glycerolmonostearat-Suspension dazugegeben und mit einem Ultra Turrax bei 
einer Drehzahl von 3000/min 1 0 min homogenisiert, mit Wasser auf 400 g 
verdunnt und mit 2 Tropfen Antischaumemulsion versetzt. 
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Die erhaltene SprCihsuspension wird wie in Beispiel 4. beschrieben auf 
Placebotabletten aufgetragen. Der Polymerauftrag betragt 4 mg/cm^ Die 
Spruhzeit betragt 56 min. Nach dem Auftrag werden 25g einer 3 %igen GMS- 
Suspension innerhalb von 5 min aufgespruht. Um einen farbigen Uberzug zu 
erhalten wird nochmals 35 g einer Pigmentsuspension (bestehend aus 0,2 % 
Polyethylenglykol 6000, 2,4 % GMS. 2,4% Titandioxid, 2.4% Chinolingelb, und 
92,6% Wasser.) innerhalb 8 min aufgetragen. Die Halfte der Tabletten 
werden Raumtemperatur uber Nacht, die andere Halfte 6 Std. bei 40"*C im 
Trockenschrank getrocknet. Sie weisen einen glatten, gleichmaafiig gefarbten 
Uberzug auf. Sie zeigen im Zerfallstest nach Ph. Eur. in demineralisiertem 
Wasser und kunstlichem Magensaft folgende Werte: 



Medium 


Polymerauftrag 




3 mg/cm^ 
Trocknung 
bei RT 


4 mg/cm^ 
Trocknung 
bei RT 


4 mg/cm^ 
Trocknung bei 
40 


unuberzogen 


demin. 
Wasser 


2,4-6,4 min 


15 - > 20 min 


6,3- >20 min 


1-13 sec 


0,1 N HCI 


0.3-0,6 min 


0.5-0,75 min 


28-45 sec. 


1-13 sec 



12. Pulverbeschic htunq mit anschlieRender Verfilmunq durch Infrarot Strahlung 

In ein Becherglas werden 85,0 g demineralisiertes Wasser, 9 g einer 
33,3%igen Polysorbat 80 Losung, 6 g ATBC gemischt, darin 30g eines 

0005307 A 1 I > 
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Copolymers aus Methylmethacrylat, Butylmethacrylat, und 
Dimethylaminoethylmethacrylat in Verhaltnis 25 : 25 : 50 (mittlerer 
Teilchendruchmesser 15,3 iim) suspendiert und eine Stunde geruhrt. 

Die erhaltene Polymersuspension wird mit einer Rakel in ein 500 pm dicken 
Schicht auf eine Glasplatte aufgetragen und unter einer Infrarotlampe bei 80 **C 
uber 5 min verfilmt. Es entsteht ein klarer glanzender Film, der sich nicht in 
Wasser lost. 

13. Pulverbeschichtunq mit anschlieftender Verfilmung durch Infrarot Strahlunq 

In einem Becherglas werden 81,5 g demineralisiertes Wasser, 9 g einer 
waUrigen 33.3 %igen Polysorbat 80 Losung, 4,5 g TEC gemischt, darin 30 g 
eines Copolymers aus Methylmethacrylat, Butylmethacrylat, und 
Dimethylaminoethylmethacrylat in Verhaltnis 25 : 25 : 50 (mittlerer 
Teilchendurchmesser 15,3 jam) suspendiert und 1 Stunde geruhrt. Die 
erhaltene Polymersuspension wird wie in Beispiel 12 beschichtet und verfilmt. 
Man erhalt einen klaren Film, der sich in Wasser nicht lost. 

14. Pulverbeschichtunq mit anschlieBender Verfilmunq durch Mikrowellen 

Eine Polymersuspension gemaS Beispiel 12 wird wie dort beschrieben 
aufgetragen und in einem in einem Microwellen-Kombinationsgerat NE-972- 
973 (Firma Panasonic)) uber 12 min bei 360 W verfilmt. 
Es entsteht ein klarer glanzender Film, der sich nicht in Wasser lost. 
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15. Pulver beschichtung mit anschliefSender Verfilmunq durch Mikrowellen 

Eine Poiymersuspension gemafJ Beispiel 13 wird wie dort beschrieben 
aufgetragen und wie in Beispiel 14 verfilmt. Es entsteht ein klarer, flexibler und 
glanzender Film, der sich in Wasser nicht lost. 

16. Geschmacksisolierender Oberzua 



Der in Beispiel 4 beschriebene Versuch wird mit Chinidinsulfat Tabletten 
wiederholt. Eine sensorische Prufung ergab folgende Zeiten fur die Maskierung 
des bitteren Geschmacks: 





Polymerauftrag 




1 mg /cm^ 


2mg/cm^ 


4mg/cm^ 


Unuberzogen 


Geschmacks- 
isolierung 


20 sec. 


5 min 


10 min 


1-13 sec 



17. IsolieruberzuQ aeaen Feuchtigkeit 

In einer Kolloidmuhle MZ 50 (Fa. Fryma) werden 1540 g demineralisiertes 
Wasser, 400,0 g eines Copolymers aus Methylmethacrylat, Butylmethacrylat, 
und Dimethylaminoethylmethacrylat in Verhaltnis 25 : 25 : 50 (mittlerer 
Teilchendurchmesser 15,3 urn). 20,0 g Natriumlaurylsulfat und 40,0 g 
Dibutylsebakat uber 1,5 Stunden dispergiert. 

In 388,0 g dieser Suspension werden 34,0 g Talkum und 433,0 g 
demineralisiertes Wasser dispergiert und weitere 10 min geruhrt. 
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Die erhaltene Spruhsuspension wird wie in Beispiel 4 beschrieben auf 
Methylenblautabletten aufgetragen. Der Gesamtpolymerauftrag ist 4 mg/cm^. 
Die Spruhzeit betragt 110 min. Anschlieliend wird im Trockenschrank 40 "^C 
uber 4 Std. getrocknet. Die Tabletten zeigen einen glanzenden gleichmaliigen 
Uberzug und zeigen im Zerfallstest nach Ph. Eur. in demineralisiertem Wasser 
und kunstlichem Magensaft die in der Tabelle angegebenen Werte. Zusatzlich 
wurden die Zeiten fur das Eindringen der Testflussigkeit durch den 
Filmuberzug in den Tablettenkern durch Auftreten einer blauen Verfarbung 
festgestellt. 





Polymerauftrag 




1 mg/cm^ 


2mg/cm^ 


4mg/cm^ 


unuberzogen 


Zerfall in 
dem. Wasser 


0.3-1,5 min 


15->20 min 


> 20 min 


< 1 min 


Zerfall in 0,1 
N HCL 


16-18 sec 


20-32 sec 


40-52 sec 


1 0-37 sec 


Zerfall in 
Darmsaft, pH 
6.8 


40 sec 


1-2 min 


2,5-7,5 min 


< 1 min 


Eindringen 
von Wasser 


n.b. 


>10min 


> 20 min 


sofort 
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18. Isolieruberzug mit nicht effindunasQemafter Teilchenarode 

Der in Beispiel 4 beschriebene Versuch wird mit groberem Copolymer aus 
Methylmethacrylat, Butylmethacrylat, und Dimethylaminoethylmethacrylat In 
Verhaltnis 25 : 25 : 50 (mittlere TeilchengroBe 42 |im) wiederholt. Der 
Spruhauftrag verlief irregular wegen starker Staubbildung. Der Oberzug war 
nicht gleichmauig und hatte eine rauhe, unregelmaiSige Oberflache. 

19. Isolieruberzug ohne Weichmaclnerzusatz 

Der in Beispiel 4 beschriebene Versuch wird ohne Zusatz von TEC wiederholt. 
Der Spruhauftrag verlief irregular wegen starker Staubbildung. Der Oberzug 
war nicht gleichmaBig und hatte eine rauhe, unregelmaBige Oberflache. 

20. Isolieruberzug ohne Tensidzusatz 

Der in Beispiel 4. beschriebene Versuch wird ohne Zusatz von Polysorbat 80 
Losung wiederholt. Der Spruhauftrag verlief irregular wegen starker 
Staubbildung. Der Oberzug war nicht gleichmalSig und hatte eine rauhe, 
unregelmaiiige Oberflache. 
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PATENTANSPRUCHE 

1 . Verfahren zur Herstellung eines Uberzugs- und Bindemittels fur orale Oder 
dermale Arzneiformen bestehend aus 

(a) 35 - 98 Gew.-% eines Copolymers, bestehend aus radikalisch 
polymerisierten C1- bis C4-Estern der Acryl- oder Methacrylsaure und 
weiteren (Meth)acrylat-Mononneren die funktionelle tertiare 
Ammoniumgruppen aufweisen und 

(b) 1-50 Gew.-% eines Weichmachers sowie 

(c) 1 - 15 Gew.-%, eines Emulgators mit einem HLB-Wert von mindestens 14 

wobei die Komponenten (a), (b) und (c) mit oder ohne Zusatz von Wasser und 
gegebenenfalls unter Zusatz eines pharmazeutischen Wirkstoffs und weiterer 
ublicher Zuschlagstoffe miteinander vermengt werden und das Uberzugs- und 
Bindemittel durch Schmelzen, Giefien, Ausstreichen oder Aufspruhen 
hergestellt wird, 

dadurch gekennzeichnet, dali 

das Copolymer (a) in Pulverform mit einer mittleren TeilchengroISe von 
1 - 40 |im eingebracht wird. 
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2. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet. da(S ein Trennmittel 
auf das Uberzugs- und Bindemittel als Endschicht in konzentrierter Form 
aufgebracht wird 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3 ein Pigment auf 
das Uberzugs- und Bindemittel als Endschicht in konzentrierter Form 
aufgebracht wird. 

4. Uberzugs- und Bindemittel herstellbar nach dem Verfahren gemaft 
Anspruch 1 . 

5. Copolymer, bestehend aus radikalisch polymerisierten C1- bis C4-Estern der 
Acryl- Oder Methacrylsaure und weiteren (Meth)acrylat-Monomeren die 
funktionelle tertiare Ammoniumgruppen aufweisen, dadurch gekennzeichnet, 
dafi es in Pulverform mit einer mittleren Teilchengrofie von 1 - 40 ptm 
vorliegt. 

6. Copolymer nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dali es aus 20 - 30 
Gew.-% Methylmethacryiat, 20 - 30 Gew.-% Butylmethacrylat und 60 - 40 
Gew.-% Dimethylaminoethylmethacrylat besteht 

7. Verwendung des Uberzugs- und Bindemittels nach Anspruch 4 als 
geschmacksisolierender Uberzug fur wirkstoffhaltige pharmazeutische 
Zusammensetzungen 

8. Verwendung des Uberzugs- und Bindemittels nach Anspruch 4 als 
feuchtigkeitsisolierender Uberzug fur wirkstoffhaltige pharmazeutische 
Zusammensetzungen 
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9. Verwendung des Uberzugs- und Bindemittels nach Anspruch 4 in einem 
transdermalen Therapiesystem. 
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